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Da aber in Deutfd)Ianb ber grogte tEeil aller nerl)uttbaren (Erse ein pfjospljorfjaltiges Bofjeifen Hefert, fo lonnte ber Beffemerpro3e§ in Deutfd)Ianb nur in Derei^elten (Begenben mit pl)ospf)orfreien (Er3en, tx>ie 3. B. im Siegerlanbe Bebeutung getoinnen. Sdjon balb nad) (Er* finbung bes Beffemerpro3effes mad)ten grofje (Eifentjiittenleute barauf aufrrterffam f bag bie Hbfdjeibung Don pfyospfyor gelingen miifete, fobalb bas liefelfaure Setter burd) ein 'bafifdjes erfetjt unb bem Babe ein bafifdjer 3ufd)Iag gegeben toiirbe. So rourben benn 3a!)Ireid)e Dorfd)Icige in biefer Hid)tung gemad)t unb stele Stoffe praltifd) burd)5 geprobt, aber feiner con biefen !)atte bie nottge 13)tberftanbsfd!)ig-!eit gegen bie pf)t)fi!alifd)en unb d)emif(^en nad)teiligen (Etnftiiffe bes !)od)erl)i^ten fliifftgen €ifenbabes. 3toan3ig 3afyie gingen erft ins £anb nad) (Erftnbung bes Beffemerpro3effes, bis ber (Biglanber 0]t)omas im 3af)re 1878 als gutter Dolomit Dorfd)Iugr ein (Beftein, bas aus einem Iriftallinen (Bemifd) Don Kal3ium= unb Utagnefiumlarbonat beftet)t unb burd) Dermtfd)en mit £eer bilbfam gemad)t roirb.
Hbgefet)en baDon, baft nunmefyr a!Iep!)ospI)orrreid)en(Er3eDeutf(^=: lanbs Derarbeitet u?erben lonnten, !)atte bas Derfal)ren nod) ben groften Dorteilj ba| bie entftefjenbe p!)osp!)orreid)e Sd)Ia<fe in fein* gemat)Ienent Suftanbe als fog. lEfyomasmei)! ein toertDoIIes Diinge-mittel fur bie £anbtoirtfd)aft bilbete. Das <n)omasDerfaf)ren 3eigt Heine Hbroeid)ungen Don bem BeffemerDerfa^ren. Dor (Einfiillen bes (Eifens in bie Birne roerben in biefe ettoa 12—18% &es ^if^n= einfa^es an gebranntemKattgeroorfen, ber basubient, biept)osp^or= fciure ju binben. Had) bem (Einfiillen bes fliiffigen Kofyeifens Der= brennen a^nltd) roie beim Beffemerpro3e^ 3uerft Sili3tum unb UTangan, bann bie ^ctuptmengen bes Kofjlenftoffs. (Erft toenn ber Kol)Ienftoff bis auf eine gan3 gertnge IKenge, t)5(^ftens 0,1% entfernt ift, be* ginnt ber pfyosptjor 3U o^bieren. ITlan nennt biefe periobe ber pf)ospl)oro£t)bation, bie laum 5 HCinuten in Hnfpru^ nimmt, bas Had)blafen. Das (Enbe ber pt)ospl)oro^t)batton lafjt fid) an ber 5Iamme nid)t genau erfennen. ITlan mu| bafjer Sd)6pfproben ne!)men. Hm Brud)ausfel)en ber abgefiifylten gefdjmiebeten probe unb burd) Biegen unb Huffyauen berfelben ertennt man Ietd)t, ob ber pfyos* pl)or entfernt ift. 3ft bies md)t ber $all, fo rnufj bies burd) nod)^ maliges Hufrid)ten ber Birne unb toeiteres Blafen gefd)e!)en.
3ft ber pt)ospt)or DoIIftdnbig in bie Sd)Ia<Je iibergegangen, fo gie&t man biefe Dom (Etfen ab unb nimmt erft bann bie Deso£t)* bations- unb Kot)Iungsarbeiten Dor. IDiirbe man bie SdjIacEe Dor bes Jerromangans nid)t erft entfernen, fo toiirbe burd) ben|eres Dereinigungsbeftreben sum Sauerftoff t)abenr               3
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